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(§j) Bauteil, insbesondere Armaturenbrett fur ein Kraftfahrzeug 

Zwecks Unterbindung die Eigenschaften eines Bauteils 
mit einer ersten Schicht aus weichmacherhaltigem PVC- 
Material und einer zweiten Schicht aus PUR-Schaumstoff 
nachteilig beeinflussender Materialwanderung zwischen 
den beiden Schichten ist eine als Sperrschicht wirkende fle- 
xible Zwischenschicht beispielsweise auf Epoxidharzbasis 
vorgesehen. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Bauteil gemaB dem Ober- 
begriff des Patentanspruchs 1. Bauteile dieses Aufbaus 
finden im Fahrzeugbau allgemein bei mit PUR-Schaum- 5 
stoff gepolsterten Teilen Anwendung, die in Weich-PVC 
ausgefuhrte Oberflachen besitzen, also beispielsweise 
bei hinterschaumten Armaturentafeln mit PVC-Slush- 
Haut 

Wie sich gezeigt hat, bieten in dieser Weise aufgebau- 10 
te Bauteile gerade in Kraftf ahrzeugen zwar grundlegen- 
de Vorteile, namlich Nachgiebigkeit beim Aufprall eines 
Fahrzeuginsassen trotz guter Formbestandigkeit, je- 
doch kommt es bereits bei normalen Temperaturen, be- 
schleunigt bei erhohten Temperaturen, zu Einwande- 15 
rungen von Bestandteilen jeweils des Materials einer 
der Schichten in dasjenige der anderen Schicht, wo- 
durch unerwiinschte Eigenschaftsanderungen bis hin 
zum Materialabbau hervorgerufen werden. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, mit einfa- 20 
chen, die erwiinschten Eigenschaften derartiger Bautei- 
le nicht nachteilig beeinflussenden MaBnahmen derarti- 
ge Materialwanderungen zumindest erheblich zeitlich 
zu verzogern. 

Die erfindungsgemaBe Losung dieser Aufgabe be- 25 
steht in den kennzeichnenden Merkmalen des Patentan- 
spruchs 1, vorteilhafte Ausfiihrungen der Erfindung be- 
schreiben die Unteranspriiche. 

Durch diese erfindungsgemaBe MaBnahme wird auf 
einfache Weise die beschriebene, zu nachteiligen Eigen- 30 
schaftsanderungen fiihrende Materialwanderung zu- 
mindest weitgehend unterdriickt, so daB auch bei Ein- 
satz des Bauteils im Innenraum von Kraftfahrzeugen, in 
dem im Sommer bekanntlich haufig hohe Temperaturen 
herrschen, zumindest innerhalb der maximal zu erwar- 35 
tenden Lebensdauer des Fahrzeugs das Bauteil bzw. 
einzelne Schichten desselben keinen wesentlichen Ei- 
genschaftsanderungen unterliegen. Infolge Verwen- 
dung einer Sperrschicht aus Materialien, die der Sperr- 
schicht eine Elastizitat bzw. Flexibilitat verleihen, paBt 40 
sich die Sperrschicht den Eigenschaften der beiden an- 
deren Schichten und damit des gesamten Bauteils an. 

Patentanspruche 

45 

1. Bauteil, insbesondere Armaturentafel fur ein 
Kraftfahrzeug, enthaltend eine erste Schicht aus 
einem weichmacherhaltigen PVC-Material und ei- 
ne zweite Schicht aus PUR-Schaumstoff, gekenn- 
zeichnet durch eine an der ersten Schicht haftende, 50 
als Sperrschicht wirkende flexible Zwischenschicht 
auf Kunstharzbasis. 

2. Bauteil nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch 
eine Zwischenschicht auf Epoxidharzbasis. 

3. Bauteil nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch 55 
eine Zwischenschicht auf Acryl/Acrylatharzbasis. 

4. Bauteil nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch 
eine Zwischenschicht auf Basis modifizierter PUR- 
Harze. 
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ABSTRACT:^^H 

CHG DATE-1 999061 7 STATUS=0> In the case of a 
component part comprising a first layer of piasticiser- 
containing PVC material an ^^^fepllj layer of PUR , 
foam , to prevent materia! migration betw een the two 
layers from adversely affecting the properties of sai|j| 
lllmponent part, a flexible intermediate layer, for 
lllampie based on epoxy resin, is provided as a barrier 
layer. 
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